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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft harte Urethangruppen-aufweisende Schaumstoffe, die ohne die Verwendung von Fluorciilor- 
kohienwasserstoffen hergestellt werden. 

5 GeschlossenzeKlge Polyurethan-Hartschaumstoffe finden schon seit vielen Jahren autgrund ihrer hervorragenden 

Warmedammelgenschaften Anwendung bel der Dammung von Kuhl- und Gefriergeraten, von industriellen Aniagen, 
Tanklagern, Rohrleitungen, im Schlffsbau sowie bei zahlrelchen Dammautgaben in der Bauindustrie. 

Die Warmeleitfaliigkeit des Polyurethan-Harlscliaumstoffes, der weitgehend geschlossene Zellen aufweist, ist in 
starkem Ma3e abhangig von der Art des verwendeten Treibmittels bzw. Zellgases. Als besonders geeignet hatten sich 

10 hierzu die perhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FGKW) erwiesen, Insbesondere Trichlorfluornnethan (R11 ), 
welches eine besonders geringe Warmeleitfahigkeit aufweist. Diese Stoffe sind chemiscin inert, infolgedessen ungiftig 
und nicht brennbar. Die perlnalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe gelangen jedoch infolge ihrer hohen Stabilitat 
in die Stratosphare, wo sie autgrund ihres Gehaltes an Chior zum Abbau des dort vorhandenen Ozons beitragen sollen 
(z.B. Mario J. Molina und F.S. Rowland, Nature, 249 (1974) S. 810, und ersterZwischenbericht der Bundestags-Enque- 

is te-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphare" vom 2.11 .1 988, Deutscher Bundestag, Reterat Offentlich- 
keitsarbeit, Bonn). 

Man hat daher vorgeschlagen, anstelle des perhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffs unsubstituierte Koh- 
lenwasserstoffe (Alkane) als Treibmittel fur Schaumstoffe einschlieBlich Polyurethanschaumstoffe zu verwenden. 
Die Alkane enthalten keine Ghloratome und weisen infolgedessen einen ODP-Wert (Ozone Depletion Potential) 
20 von Null auf (zum Vergleich: R11 besitzt einen ODP-Wert von 1). 

Typische Vertreter der Alkane als Treibmittel sind neben dem Isopentan und n-Pentan das Cyclopentan. 
Kohlenwasserstoffe sind aufgrund ihres chemischen Aufbaues sehr unpolar und mischen sich daher schlecht mit 
den fur die Hartschaumstoffstoffherstellung gebrauchlichen Polyolen und Isocyanaten. Dies ist aber eine wichtige Vor- 
aussetzung fur die ubiiche Herstellungstechnik, bei der die Polyol- und Isocyanatkomponenten maschinell miteinander 
25 vermischt werden. 

Die Polyolkomponente enthalt auBer den reaktiven Polyether- oder Polyesterpolyolen auch das Treibmittel und 
die Hilfsstoffe wie Aktivatoren, Emulgatoren und Stabilisatoren in geloster Form. Auf der Polyolseite llegt also ein 
einphasiges Gemisch vor. 

Die geringe Loslichkeit der Kohlenwasserstoffe f uhrt oftmals bei aquimolarem Austausch der herkommlichen Treib- 
30 mittel, wie z.B. R11, gegen die umweltfreundlicheren Verbindungen (Alkane) in handelsublichen Formulierungen zur 
Bildung zweier Phasen, die sich konventionell nicht mehr verarbeiten lassen. 

Aufgabe der Erfindung wares daher, die Loslichkeit von Kohlenwasserstoffen In Polyolen zu erhohen, so da3 bei 
aquimolarem Ersatz von z.B. R11 durch dIese Kohlenwasserstoffe eine einphaslge Polyolkomponente erhalten wird. 

Die Herstellung barter Polyurethanschaumstoffe unter Verwendung von Hydrofluoralkanen als Treibmittel und L6- 
35 sungsvermittlem ist in der DE-PS 42 25 765 beschrieben. 

Uberraschenderweise wurde nun gefunden, dal3 bei Zugabe bestlmmter. nachstehend naher beschriebener Ld- 
sungsvermittler auch die Loslichkeit von Kohlenwasserstoffen im Polyol deutlich erhoht wird. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von harten Urethangruppen aufweisenden Schaum- 
stoffen durch Umsetzung von 

40 

a) Poly isocyanaten mit 

b) mindestens zwei gegen uber Isocyanatgruppen aktive Wasserstoffatome aufweisenden Verbindungen mit einem 
Molekulargewicht von 92 bis 10 000 in Gegenwart von 

45 

c) Wasser und Aikanen als Treibmittel und von 

d) Losungsvermittlern sowie gegebenenfails in Gegenwart von 

50 e) weiteren an sich bekannten Hilfs- und Zusatzstoffen, 

dadurch gekennzeichnet, da3 als Losungsvermittler d) mindestens eine polare Gruppen aufweisende Verblndung,. 
ausgewahit aus der Gruppe bestehend aus Diethylcarbonat, einem Reaktionsprodukt aus 2 Molen Taliolfettsaure und 
1 Mol 3-Dimethylamlnopropylamln-1 , Methyltrioctylammoniumchlorid verwendet wird. 
55 Fur die Herstellung der harten Polyurethanschaumstoffe werden als Ausgangskomponenten eingesetzt: 

a) Aliphatische, cycloaliphatische, araliphatische, aromatische und heterocyclische Polyisocyanate, wie sie z.B. 
von W. Siefken in Justus Liebigs Annalen der Chemie, 562, Seiten 75-136, beschrieben werden, beispielsweise 
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solche der Formel: 

Q (NCO)„. 

5 

in der 

n 2 bis 4, vorzugsweise 2 bis 3, und 

10 Q einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 2 bis 18, vorzugsweise 6 bis 10 C-Atomen, einen cycloallpha- 

tischen Kohlenwasserstoffrest mit 4 bis 15, vorzugsweise 5 bis 10 C-Atomen, einen aromatischen Kohlen- 
wasserstoffrest mit 6 bis 15, vorzugsweise 6 bis 1 3 C-Atomen oder einen araliphatischen Kohlenwasserstoff- 
rest mit 8 bis 15, vorzugsweise 8 bis 1 3 C-Atomen bedeuten, 

IS z.B. solche Potyisocyanate, wie sie in der DE-OS 2 832 253, Seiten 10-11, beschrieben werden. 

Besonders bevorzugt werden in der Regel die technisch leicht zuganglichen Polyisocyanate, z.B. das 2,4- 
und 2,6-Toluylendiisocyanat sowie bellebige Gemische dieser Isomeren ("TDI"), Polyphenylpolymethylenpolyiso- 
cyanate, wie sie durch Anilin-Formaldehyd-Kondensation und anschlieBende Phosgenierung hergestellt werden 
("rohes MDI") undCarbcdiimldgruppen, Urethangruppen, Allophanatgruppen, Isocyanuratgruppen. Harnstoffgrup- 

20 pen Oder Biuretgruppen aufweisende Polyisocyanate ("modifizierte Polyisocyanate"), insbesondere solche modi- 

fizierten Polyisocyanate, die sich vom 2,4- und/oder 2,6-Toluylendiisocyanat bzw. vom 4,4'- und/oder 2,4'-Diphe- 
nylmethandiisocyanat ableiten. 

Ausgangskomponenten sind ferner Verbindungen mit mindestens zwel gegenuber Isocyanaten reaktionsfahigen 
25 Wasserstoffatomen und einem Molekulargewicht in der Regel von 92 bis 1 0 000. Das Molekulargewlcht errechnet 

sich aus der Funktionalitat und der OH-Zahl. Unter den gegenuber isocyanaten reaktionsfahige Wasserstoffatome 
aufweisenden Verbindungen versteht man solche mit Aminogruppen. Thiolgruppen oder Carboxyigruppen aufwei- 
sende Verbindungen, vorzugsweise Hydroxy I gruppen aufweisende Verbindungen, insbesondere 2 bis 8 Hydro- 
xylgruppen aufweisende Verbindungen, vorzugsweise solche vom Molekulargewicht 200 bis 1 200, besonders 
30 bevorzugt 250 bis 500, z.B. derartige, mindestens 2, in der Regel 2 bis 8, vorzugsweise. 2 bis 6, Hydroxylgruppen 

aufweisende Polyether und Polyester, wie sie fur die Herstellung von homogenen und von zellformigen Polyu- 
rethanen an sich bekannt sind und wie sie z.B. in der DE-OS 2 832 253, Seiten 11-18, beschrieben werden. 

c) Als Treibmittel werden Wasser und leicht fluchtige Kohlenwasserstoffe (Alkane) verwendet, vorzugsweise Cy- 
35 clopentan und/oder Penlan und/oder Isopenlan. 

d) Als Losungsvermittler werden die vorstehend genannten Verbindungen d) etngesetzt. 

ErfindungsgemaB werden die genannten Losungsvermittler in Mengen von 1 bis 10 Gew.-Teilen, bevorzugt 2 bis 
^0 5 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew. -Telle der Komponente b) eingesetzt. 

e) Gegebenenfalls mitverwendet werden weitere an sich bekannte Hilfs- und Zusatzstoffe, wie Flammschutzmittel, 
Katalysatoren und Schaumstabilisatoren. 

Als Flammschutzmittel werden an sich bekannte Flammschutzmittel, vorzugsweise bei 20°C flussige Produkte, 
verwendet. 

45 Als Schaumstabilisatoren kommen vor allem Polyethersiloxane, speziell wasserlosliche Vertreter, in Frage. Diese 

Verbindungen sind im allgemeinen so aufgebaut, da3 ein Copolymerlsat aus Ethylenoxid und Propylenoxid mit einem 
Polydimethylsiloxanrest verbunden ist. Derartige Schaumstabilisatoren sind z.B. in den US-PS 2 834 748, 2 917 480 
und 3 629 308 beschrieben. Als Katalysatoren kommen die aus der Polyurethanchemie an sich bekannten Katalysa- 
toren wie tert. -Amine und/oder metallorganische Verbindungen in Frage. 

so Auch Reaktionsverzogerer, z.B. sauer reagierende Stoffe wie Salzsaure oder organische Saurehalogenide, ferner 

Zellregler der an sich bekannten Art wie Paraffine oder Fettalkohole oder Dimethylpolysiloxane sowie Pigmente oder 
Farbstoffe, ferner Stabilisatoren gegen Alterungs- und Witterungseinflusse, Weichmacher und fungistatisch und bak- 
teriostatisch wirkende Substanzen sowie Fullstoffe wie Bariumsulfat, Kieselgur, RuB oder Schlammkreide, konnen 
mitverwendet werden. 

ss Weitere Beispiele von gegebenenfalls erfindungsgemaB mitzuverwendenden oberflachenaktiven Zusatzstoffen 

und Schaumstabilisatoren sowie Zellreglern, Reaktionsverzogerem,' Stabilisatoren, flammhemmended Substanzen. 
Farbstoffen und Fullstoffen sowie fungistatisch und bakteriostatisch wirksamen Substanzen sowie Einzelheiten uber 
Verwendungs- und Wirkungsweise dieser Zusatzmittel sind im Kunststoff-Handbuch, Band VII. herausgegeben von 
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10 



15 



20 



25 



30 



35 



Vieweg und Hochtlen, Carl Hanser Verlag, Munchen 1966, z.B. auf den Seiten 121 bis 205, beschrieben. 

ErfindungsgemafB wird im NCO-Kennzahlbereich von 100 bis 300, vorzugsweise 100 bis 130, gearbeitet. 

Bei der Schaumherstellung kann erfindungsgennaB die Verschaumung auch in geschtossenen Fornnen durchge- 
fuhrt werden. Dabei wird das Reaktionsgemlsch in eine Fornn eingetragen. Als Formmatertal komnnt Metall, z.B. Alu- 
minium, Oder Kunststoff, z.B. Epoxidharz, in Frage. In der Form schaumt das schaumtaiiige Reaktionsgemisch auf 
und bildet den Formkorper. Die Formverschaumung kann dabei so durchgefuhrt werden, da3 das Formteil an seiner 
Oberflache Zellstruktur aufwelst. Sie kann aber auch so durcligefuhrt werden, da3 das Formteil eine kompakte Haut 
und einen zelligen Kern aufwelst. ErfindungsgemaB gehl man im erslgenannten Fall so vor, da3 man in die Form so 
viel schaumfahiges Reaktionsgemisch eintragt, daB der gebildete Schaumstoff die Form gerade ausfullt. Die Arbeits- 
weise Im letzlgenannten Fall besteht darin, da3 man mehr schaumfahiges Reaktionsgemisch in die Form eintragt, als 
zur Ausfullung des Forminneren mit Schaumstoff notwendig ist. Im letzteren Fall wird somit unter ■overcharging" ge- 
arbeitet, eine derartige Vefahrensweise ist z.B. aus den US-PS 3 178 490 und 3 182 104 bekannt. 

Vorzugsweise wird das erfindungsgemaBe Verfahren zur Ausschaumung von Kuhl- und Kaltegeraten verwendet. 

Selbstverstandlich konnen aber auch Schaumstoffe durch Blockverschaumung Oder nach dem an sich bekannten 
Doppeltransportbandverfahren hergestellt werden. 

Die nach der Erfindung erhaltlichen Hartschaumstoffe finden Anwendung z.B. im Bauwesen sowie fur die Dam- 
mung von Fernwarmerohren und Containern. 

Ausfuhrunqsbeispiele 

Zur Demonstration der Wirkungsweise der erfindungsgemaBen Losungsvermittler werden 100 g einer Polyolmi- 
schung, bestehendaus 95 g eines funktionellen Polyhydroxypolyethers, derein Propoxylierungsprodukt von Sucrose, 
Propylenglykol und Wasser als Starter mit einem mittleren Molekulargewicht von 850 g/Mol und einer OH-Zahl von 
380 ist, 1 g Aktivator dimethylcyclohexylamin), 2 g Stabilisator B 8421® (der Fa. Goldschmidt AG), 2 g Wasser und 
jeweils 5 g der erfindungsgemaBen Losungsvermittler so lange mit Cyclopentan versetzt, bis eine Phasentrennung zu 
verzeichnen ist. Die so ermittelte Cyclopentanmenge wird im folgenden als Grenzkonzent ration der Loslichkeit be- 
zeichnet. Es werden als Losungsvermittler verwendet: 

1 . Diethylcarbonat, 

2. ein Reaktionsprodukt aus zwei Molen Tallolf ettsaure und einem Mol 3-Dimethylaminopropylamin- 1 , 

3. Methytrioctylammoniumchlorid. 

Die ermittelten Grenzkonzentrationen sind in Tabelle 1 zusammengefaBt. 

Tabelle 1 



Loslichkeit von Cyclopentan [g] 




Vergleich ohne 
Losungsvermittler 


Beispiel 1 mit 
Losungsvermittler 1 


Beispiel 2 mit 
Losungsvermittler 2 


Beispiel 3 mit 
Losungsvermittler 3 


G renzkonzentration 
von Cyclopentan (g) 
in 100 g 
Poiyolmrschung 


12 


15 


20 


17 



40 



45 



50 



55 



Die erfindungsgemaBen Beispiele 1 bis 3 zeigen deutlich, daB die loslichen Mengen von Cyclopentan in der Po- 
lyolmischung gegenuber dem Vergleichsbeispiel gesteigert werden konnten. 

Je hoher die losliche Menge des Cyclopentans in der Polyolmischung, um so hoher ist sein Anteil im Zellgas des 
daraus hergestellten Hartschaumstoffes und um so geringer ist damit auch seine Warmeleitzahl. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung von harten Urethangruppen aufweisenden Schaumstoffen durch Umsetzung von 

a) Polyisocyanaten mit 

b) mindestens zwei gegenuber Isocyanaten aktive \Atesserstoffatome aufweisenden Verbindungen vom Mo- 
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iekulargewicht 92 bis 10 000 in Gegenwart von 

c) Wasser und Alkanen als organische Treibmittel und von 

5 d) Losungsvermittlern sowie gegebenenfalls in Gegenwart von 

e) weiteren an sich bekannten Hilts- und Zusatzstoffen, 

dadurch gekennzeichnet, da3 als Losungsvermittler d) mindestens sine polare Gruppen aufweisende Verbindung, 
ausgewahit aus der Gruppe bestehend aus Diethylcarbonat, einem Rea kt Ions prod ukl aus 2 IS/lolen Tallolfettsaure 
und 1 l\^ol 3-Dlmethylaminopropylannin-1, Methyltrioctylamnnonlunnchlorid verwendet wird. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da3 die Losungsvermittler in Mengen von 1 bis 10 Gew.- 
Teilen, bevorzugt 3 bis 5 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew. -Telle der Konnponente b) eingesetzt werden. 

Verfahren nach Anspruchen 1 bis 2. dadurch gekennzeichnet. daB als Treibmittel Cyctopentan verwendet wird. 

Verfahren nach Anspruchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daB als Treibmittel Isopentan verwendet wird. 

Verfahren nach Anspruchen 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daB als Treibmittel n-Pentan verwendet wird. 

Claims 

25 1. Process for preparing rigid foams which contain urethane groups by reacting 

a) potyisocyanates with 

b) compounds which possess at least two hydrogen atoms which are active towards isocyanates and have a 
50 molecular weight of 92 to 10 000 in the presence of 

c) water and alkanes as organic blowing agent and of 

d) solution promoters and optionally in the presence of 

35 

e) further additives and auxiliary agents known per se, 

characterised in that a compound with at least one polar group, selected from the group comprising diethyl car- 
bonate, a reaction product of 2 moles of tall oil fatty acid and 1 mole of 3-dimethylaminopropylamine-l, melhyltri- 
40 octylammonium chloride, is used as solution promoter d). 

2. Process according to Claim 1 , characterised in that the solution promoter is used in amounts of 1 to 10 parts by 
wt., preferably 3 to 5 parts by wt., with reference to 100 parts by wt. of component b). 



3. Process according to Claims 1 to 2. characterised in that cyclopentane is used as blowing agent. 

4. Process according to Claims 1 to 2. characterised in that isopentane is used as blowing agent. 

5. Process according to Claims 1 to 2. characterised in that n-pentane Is used as blowing agent. 

50 

Revendications 



1. Proc6d6 pour la preparation de mousses rigides h groupes ur6thanne par reaction de 

55 

a) des polylsocyanates, avec 

b) des composes portant au moins deux atomes d'hydrog^ne actif s k regard des groupes Isocyanate, de poids 
moleculaire 92 ^10 000, en presence de 
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c) de I'eau et des alcanes servant d'agents porogenes et 

d) des agents solubilisants, et le cas echeant en presence de 

e) d'autres produits auxiliaires et additifs conn us en soi, 



caracterise en ce que Ton utilise en tant qu'agent solubilisant d) au nnolns un compose portant des groupes polaires 
et choisi parmi le carbonate de diethyle, un produit de reaction de 2mol d'acldes gras de tall-oil et 1 mol de 3-di- 
nnethylaminopropylamlne-1 et le chlorure de m^thyltrioctylammonium. 

Precede seion la revendication 1, caracterise en ce que I'agent solubilisant est mis en oeuvre en quantite de 1 a 
10 parties en poids, de preference de 3 a 5 parties en poids pour 100 parties en poids du composants b). 

Procede seion les revendications 1 et 2, caracterise en ce que I'agent porogene utilise est te cyclopentane. 

Procede seion les revendications 1 et 2, caracterise en ce que I'agent porogene utilise est I'isopentane. 

Procede seion les revendications 1 et 2, caracterise en ce que I'agent porogene utilise est le n-pentane. 
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